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ABSTRACT : 

PURPOSE: To readily produce an aluminum nitride 
sintered compact having a high thermal 

conductivity of >180W/mk without fail by using a 
sintering assistant such as yttrium oxide. 

CONSTITUTION: A release surface (L) is formed on 
the outer surface of aluminum nitride setters (SI) 
and (S2) molded without using a sintering 
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assistant. The respective setters (SI) and (S2) 
are arranged around a sintering assistant- 
containing aluminum nitride green sheet (G) . The 
respective setters (SI) and (S2) and the green 
sheet (G) are put in a crucible (M) in this state 
and hot- pressing sintering is carried out. 
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